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La presente invention a pour objefc un mastic pour 
revetements de sols notamment elastiques .destines , plus parti- 
culierement, aux salles d'6coles r salles de sport, ateliers, 
creches etc ... 

5 Ce mastic -est preyu pour des revetements de sols 

realises a base de granules insures dans un liant. Ce type de 
revetement, confectionni directement sur chant! er , sur le 
. support 3 traiter, est applique suivant la technique de la 
"regie" , c 'est-a-dire en- utilisant des cales sur lesguelles 

lO on fait glisser une regie afin d'ohtenir l'epaisseur souhaitee. 
Les granules utilises sont,- notamment, des granules de caout- 
chouc naturel ou synthetique, ou de plastigue. Le liant utilise 
est notamment, une rfesine polyurithanne monocomposant adaptee 
a la duretfi des granules choisls. 

15 Dans ce type de revetement, une fois applique le 

melange granules-llant, 11 est necessaire d'effectuer un 
pongage d'egalisation. Ce poncage fait apparaltre des trous 
qu'il est necessaire de combler par un mastic. Le probleme 
pose est de trouver un mastic suff isamment fluide pour pSnetrer 

20 entre les granules, et adherer ainsi correctement au revete- 
ment, ma is en mane temps suff isamment visqueux pour ne pas 
s'effondrex 3 travers le revetement, ne bouchant alors plus 
les trous de la surface super ieure du revetement. 

Selon 1' invention, ce probleme est resolu en uti- 

25 lisant un mastic- obtenu en raelangeant, suivant des proportions 
donnees, le liant, qui . sert aussi a la confection du revete- ' 
ment, une poudre de mime composition que les granules du 
revetement, un solvant et un plastifiant. 

D'autres caract§ristiques et avantages de 1' invention 

30 apparaitront au cours de la description qui suit d'un mode de 
realisation donne 3 titre d'exemple non limitatif en regard 
des -.dessins, qui represente : 

- en figure 1, la constitution du revetement de sol 

- en figure 2, un detail en coupe de la surface 

35 mastiquee. 
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Pour les revfitements pre-cites, realises 3 base 
de granules de caoutchouc (1) , inserSs- dans une r§6ine poly- 
urethanne (2) , le mastic (3) sera avantageusement constitue 
d'un melange de resine polyur ethanre , de poudre de la meme 
matiSre que les granules du revStement, de plastifiant (par 
exemple phtalate d'octyiBtet de solvant (par exemple methyl- 
£thylcetone) . Le mastic (3) alnsi prepare sera applique 
a l'aide d'une raclette sur le revetement, et viendra remplir 
les trous (4) pouvant exlster. 

Suivant un mode de realisation, de 
1' invention particulierement simple et economique, la poudre 
susdlte provient du pongage du revetement, une fois celui-ci 
applique sur le sol : 3 recouvrir, le produit du pongage gtant 
passe au tamis,. notamment au tamis 40. 

L ' inter fit du. solvant, outre de permettre un reglage 
de la fluidite du mastic, evite le "bullage" , c'est-a-dire 
1* apparition de bulles a la surface du mastic. En effet, la 
polymerisation du prepolyroere const! tnant la reslne s'accom- 
pagne d'un degagement de gaz .carbonique CO z ,qui doit pouvoir 
s'evacuer sans fitre inclus, sous peine de voir se former des 
bulles. 

Le plastifiant, perroet, egalement, de regler la. vis- 
cosity du mastic. 

Suivant un mode de realisation avantageux de 1* in- 
vention, lc m61ange utilisfi poor la confection du mastic 
comprend en poids, pour 100 parts de reslne, 60 parts de 
solvant et plastifiant et 70 parts de poudre dans le cas de 
revetements a gros grains, et comprend 27 parts de plastifiant 
et de solvant, pour 35 parts de poudre dans le cas de revfite- 
ments 1 petlts grains. 

Suivant un autre mode de realisation de 1* invention, 
le mastic destine a recouvrir un revetement compose de gra- 
nules de plastigue inserSs dans une resine, sera obtenu par 
melange de resine , de poudre provenant d'une matiere plastigue 
analogue a celle des granules, de plastifiant et de solvant, 
la resine, le plastifiant et le solvant etant adaptfis a la 
nature de la matiere plastigue. 
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Apres application du mastic, ce. dernier sera, 
conf orm&nent a 1' invention, avantageusement ponc& a l'aide de 
ponceuses a ruban, avec du papier de grain N° 80, ce qui 
permet d'enlever f acilement "le surplus de mastic recouvrant 
5 les grains. 

De meme que les rev&tements concernes peuvent pre- 
senter des coloris varies par 1 'utilisation de granules de 
differentes cDuleurs, le mastic peut lui aussl offrir plusieurs 
teintes. En utilisant pour sa confection la poudre resultant 
lO du poncage du revetement a mastiguer, le mastic sera de meme 
teinte que le revetentent. Mais 11 pourra aussi etre de teinte 
differente, en utilisant des poudres provenant, notamment, 
des operations de granulation necessairesa la fabrication des 
ravetements eux-memes, et qui off rent toute une gamme de coloris. 
15 Selon 1* invention, la teinte finale du revetement 

elastique sera plus soutenue. que celle. obtenue par les gra- 
nules, et son aspect sera plus brillant, si l'on incorpore 
un colorant, lors de la confection du mastic. 

Dans le cas particulier des ravetements eiastiques 
20 d' ateliers, ou une resistance aux solvants-, huiles et essence 
est necessaire, on utilisera, lors de la confection du mastic, 
une resine epoxy en remplacement de la resine polyurethanne. 

I» • invention trouve. une application in teres sante 
dans le domaine de la construction et du bailment. 


2541296 

4 

REVENDICATIONS 

1. - Mastic pour revetements de sol realises & base 
de granules (1) inseres dans un llant (2), caracterise en ce 
que ledit mastic (3) est obtenu en melangeant, suivant des 
proportions donnees, le llant (2) , une poudre de meme compo- 

5 sitlon que les granules (1) susdits, un solvant et un plas- 
tifiant. 

2. - Mastic pour revetements de sols selon la reven- 
dlcation 1, caracterise en ce que la poudre susdlte provlent 
du poncage du revfitement susdlt, une fols celui-ci applique 

10 sur le sol a recouvrlr, le produit du pongage Stant even- 
tuellement tamise. 

3. - Mastic pour revStements de sols, selon l'une 
des revendications 1 et 2, realisesS base de granules (1) de 
caoutchouc naturel ou syntbStique inser§s dans une resine poly- 

15 urithanneraonocomposant (2) *. caracterise en ce que ledit mastic 
(3) est un melange de resine polyurethanne, de poudre provenant 
du revStement cadutchouc-polyurSthanne, du plastif iant phtalate 
d'octyle et du solvant m§thylethylc6tone. 

4. - Mastic pour revStements de sols. selon l'une 

20 quelconque des revendications 1 & 3, caracterise en ce que le 
melange utilisi pour la confection du mastic {3) comprend en 
poids, pour 100 parts de resine, environ 60 parts de plasti- 
fiant et solvant et environ 70 parts de poudre dans le cas 
de revStements a gros grains, et comprend environ 27 parts de 

25 plastif iant et de solvant, pour environ 35 parts de poudre 
dans le cas de revetements a petit s grains. 

5. - Mastic pour revetements de sols, selon l'une 
quelconque des revendications 1 , 3, 4, caracterise en ce que 
ledit mastic (3) est de couleur differente de celle du revSte- 

30 ment, par utilisation, lors de la confection du mastic, d'une 
poudre de couleur differente de celle du revStement, obtenue 
notamment au moment des operations de granulation. 

6. ~ Mastic pour revStements de sols, selon l'une 
quelconque des revendications 13 5, caractSrisS en ce qu'une 

35 resistance aux solvants, huiles et essence est obtenue en 
remplacant, lors de la confection du mastic (3) , la resine 
polyurethanne par une resine Spoxy. 
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